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Verbundstein Oder Verbundplatte 

Verbundstein Oder Verbundplatte als Belag fiir Gehwe- 
ge u. dgL rnjt einem pberen plattenformigen Naturstein- 
element rhft geringer Saugfahigkeit, insbesondere Granit, 
und einem liber ein Haftmittel damit verbundenen unte- 
ren verstarkenden' Betorielement dadurch gekennzeich- 
net, dais das BetonelerTient (6) auf seiner Oberseite eine 
eine Bodenflache und Seitenflachen aufweisende wan- 
nenformlge Vertiefung (7) mit umlaufendem Rand (9) auf- 
weist und dad das plattenformige Natursteinelement (1) 
auf seiner Unterseite einen mittleren vorstieherideri Ab- 
schnitt (3) besitzt, der in die wannenformig^ Vertiefung (7) 
greift und diese im wesentlicheh ausfullt, wobei ein urn- 
laufender, durbh einen Versatz im Randbereich gebildeter 
Randabschnitt des Natursteinelementes (1) auf dem um- 
laufenden Rand (9) des Betoni^lementes (6) aufliegt, die 
Seitenflachen (8) der wannenformigen Vertiefung (7) und 
des mittlereni vorstehendeh Abschnitts (3) aufwarts und. 
nach aufSen geneigt sind und die wannentormige Vertie- 
fung (7) eine groSere Hohe als der mittlere vorstehende 
Abschnitt (3) besitzt. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft einen Verbundstein 
Oder eine Verbundplatte als Belag fiir Gehwege u. dgl. mit 
einem oberen plattenformigen Natursteinelement mit gerin- 
ger Saugfahigkeit, insbesondere Granit, uiid einem iiber eiri 
Haftmittel damit verbundenen unteren verstarkenden Beton- 
element. 

Ein Verbundstein oder eine Verbundplatte dieser Art ist 
aus derl3E42 11 799 Al bekannt. Bei dein bekarinten Ver- 
bundstein besitzt das ^obere plattenfprmige i>Iatursteinele- 
nient auf seiner Unterseite mehrere schiefwinklig zur Unter- 
seite verlaufende Eintiefungen, und das Haftmittel ist ein 
Haftmortel auf der Basis Zement-Kunstharz, der unter Ver- 
zahnung niit dem plattenformigen Natur^teinanteil in die 
Eintiefungen eindringt und diese im wesentlichen ausfiillt; 
Der bekarinte Verbundstein wird so hergestellt, daB der Be- 
ton im frischen Zustand aiif das plattenformige Naturstein- 
element aufgebracht wird, nachdem dessen Unterseite mit 
dem Haftmittel Versehen worden ist. Dabei wird die Verzah- 
nung zwischen Beton und Naturstein iiber den in die Eintie- 
fungen. eindringenden Haftmortel erreicht, wahrend- der 
frisch aufgebrachte Beton hicht in die Eintieifungen :ein- 
dringt. Es versteht sich, daB hierbei ein Haftmortel mit sehr 
guten Hafteigenschaften Verwendung finden muB! 

Aus der DE-PS 490 106 ist ein Verbundstein aus einem 
unteren Betoiielement und eiiiem oberen Gummielement be- 
kannt. Fig, 13 dieser Veroffentlichung zeigt eine Ausfuh- 
rungsforn;!, bei der die Unterseite des Gummielementes kon- 
vex geknimmt ist, wahrend die Oberseite des Betonelemen- 
tes eine entsprechende konkav gekrummte Vertiefung auf- 
weist. Hierbei findet jedoch kein Haftmittel Verwendung. 

Aus der GB 237 479 ist ein Verbundstein aus einem unte- 
ren Betonelemerit und einem oberen Gununielement be- 
kannt, wobei bdde Eleihente iiber eine schwalb^^ 
formige Vertiefung miteinander verzahrit sind.. Auch hierbei 
findet kein Haftmittel Verwendung. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Ver- 
bundstein bzw. eine Verbundplatte der arigegebenen Art zu 
schaffen, der eine besonders gute Horizontalschubsicherung 
aufweist. 

piese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch einen Ver-" 
bundsteih pder eine Verbundplatte der angegebenen Art mk 
den kennzeichnehden Merkmalen des Patentanspruchs 1 ge- 
.,lost, ■ ^ 
, ;Der erfindungsgemaB ausgebildete Verbundstein oder die 
entsprechende Verbundplatte zeichnet sic b gegeniiber dem 
vorstehend beschrieberien Stand der.Jechnik dadurch aus, 
daB hierbei eine echte Verzahnung zwischen Betonanteil 
und Natursteinanteil stattfindet, da der Natursteinanteil mit 
seinem mittlei-en vorstehehden Abschnitt in die waiinenfor- 
mige Vertiefung des Betonelementes greift, so daB auf diese 
Weise die. gewiinschle Horizontalschubsicherung erreicht. 
wird. Nfit anderen Worten, diese Sicherung wird nicht, wie 
bei dem vorstehend beschriebenen Stand der Technik, allein 
iiber das Haftmittel erreicht, bei dem es sich dann um ent- 
sprechend hochwertiges Haftmittel, wie das angegebene 
Haftmittel auf der Basis Zement-Kunstharz, handeln muB. 
Dariiber hinaus wird durch die wannenformige Vertiefung 
eine automatische Zentrierung des plattenformigen Natur- 
steinelementesbei Aufbringung desselben auf das Betonele- 
ment erreicht. . 

Ein weiterer Vprteil, der durch die Anordnung der wan- 
rienformigeri Vertiefung erreicht wird, besteht darin, daB 
diese -zur Aufnahme . des -aufgebrachten Haftmittels dient-, 
dessen Menge nicht besonders genau bemessen sein muB. 
Bei der Aufbringung des Natursteinelementes wird namlich 
das Haftmittel seithch aus der wannenformigen Vertiefung 



.. herausgedriickt und t)edeckt somit auch den umlaufeiiden 
Rand des Betonelementes, so daB auch an dieser Stelle eine 
entsprechende Haft verbindung zwischen Beton und Natur- 
stein hergestelit wird. Dabei wird von vomherein.daivQri au^^ 
5 gegangen, daB -im Bereich des erhabenen Rarides im Ver- 
gleich'Zuni mittlereh Berei6h nur eine geririge Haftung statt^ 
findet. Vorzugsweise beisitzt daher die wannenformige Ver- 
tiefung eine groBere Hohe als der mittlere vorstehende Ab- 
schnitt des plattenformigen Natursteinelementes. 
10 Der nach oben vorstehende Rand bzw, die entsprechende 
Aufkantung des Betonelementes bz\y. Betonsockels verhin- 
dert somit ein Abscheren des Natursteinelementes relativ 
zum Betonelenxent beim Auftreten von entspr^cheiid hohen 
Horizontalkraften. Da der Rand iiber das Betoneleinent um- 
15 lauft, wird eine entsprechende Sicherung gegeri Krafte aus 
alien Richtungen erreicht: Die zum Erreichen einer derarti- 
gen Verzahnung erforderliche Beafbeiturig. des Naturstein- 
elementes ist wehig aufwehdig, da hierbei afiein der Raiid- 
bereich ausgefrast werdeii niuB. 
20 Bei dem fertigen Verbundstein soU das Natursteineieirient 
im Randbereicb auf dem Betonelement aufliegen, ohne daB 
dazwischen eirie groBe Haftmittelschicht vbrhahdeh '-\ 



. Diese soil vorzugsweise eine maximale Sta^^ 
aufweisen, wahrend innerhalb der wannenformigen Vertie- 
25 fimg die Haftmittelschicht vorzugsweise eine Starke von 
3-4 mm aufweisen sollte. Vorzugsweise ist daher die Haft- 
mittelschicht innerhalb der wannenformigen Vertiefung 2-4 
mal so dick wie die auf deni Rand des Betonsteins. 

Als Haftmittel wird vorzugsweise ein solches aiif Mortel^ 
30 basis eingesetzt, wobei es sich hierbei auch um einen reineri 
Zementmortel handeln kann, Vorzugsweise finden jedoch 
Haftmortel auf der Basis rZement-Kunstharz Verwendung 
und dabei insbesondere sogeriannte ECC-Mortel, wie sie in 
der eingahgs genahnten E)E 42 11 799 Al beschriebeh sind. 
35 Umzuverhindem, daBj5ichZuschlagstoffkomer auf dem er- 
habenen Randbereich festsetzen, wird das GroBtkorn des 
Mortels vorzugsweise unter 1 min gehalten, so daB sich der 
vorstehend beschriebene gewiinschtie Effekt erreichen laBt; ' 
Die SeitenflMcheri der ^yannenf6^^ Vertiefung des 
40 Betonelementes und des mittlei-en vbrstehenden Abschnitts 
-des Natursteinelementes sind aufwkrts' nach auBen geneigt, 
wodurch das Herausquetschen des Haftmortels aus der wan- . 
nenformi'gen Vertiefung beim Aufbringen des Naturstein- . 
. elementes begiinstigt wird. Dariib hinaus muB .das Nai ) 
45 steinelement nicht so exakt bearbeitet sein, da es in gewlsser ; 
AVeise mit seihen Schragflacheri auf den Schragflachen der 
wannenforimgen Vertiefung gleit 

Zur Erhahung der yerz.ahniings\yirkung kanii der mitderc 
Vorstehende Abschnitt.des Natursteinelementes miridestens 
50 eine Vertiefung ^iifWeisen.: In diese Vertiefung dringt das 
Haftmittel beiiii Auflegen des Natursteinelementes auf das 
Betonelemerit ein, so daB hierdurch zusatzlich zu der iiber 
den Randbereich erreichten Verzahnung eine Verzahnung 
zwischen Haftmittel und Natursteinanteil erreicht wird, ahn- 
55 lich wie beim Gegenstand der DE 42 11 799 Al. Eine'Aus- 
fiihruhgsforrri hat sich dabei als besondeirs zweckmaBig er- 
wiesen, bei der der mittlere vorstehende Abschnitt eine Viel- 
zahl von schrag aufwarts geneigten Rillen aufweist, wobei 
die Schrage der zu den jeweiligen Seitenflachen des'vorsle- 
60 henden Abschnitts benachbarten Rillen jeweils gleichsihnig 
zu der der Seitenflachen verlauft. Mit anderen Worten, hier- 
bei sind in beiden Halfteri.des mittleren vorstehenden Ab- 
schnitts entgegengesetzt geneigte Rillen vorhanden, und 
zwar jeweils aufwarts nach auBen geneigt parallel zur ' 
65 - Schrage der- SeitenflaGhen des mittleren vorstehenden -Ab-' - 
schnittes. Bei dieser Losung sind daher mindestens vier Ril- 
len parallel zu jeder. Seitenflache vorgesehen, die sich 
schneiden. Weitere Rillen konnen parallel hierzu in Rich- 
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tung auf die Mitte desyorsteihenden Abs . rwahnenfomugen Veirtiefung in die Oberseite desselben die- . 

sein. ; \ ses eirst erstarr^^ 

. Der zur Horizontalschubsichemng dienende Rand- des . man. das Hj^tnuttel ein-. 

Belonelementes besitzt bei ublichen PflastersfeinmaBen bringt. Die ubrigen Schiitte sind dann nut de^^^^ des vbrste- 

bzw. PflasterplattenrnaBeh, beispielswieise 20.x 20 cm, vor- 5 hend beschriebenen Verfahrens gleich, wpbei ggf . zusatzlich : 

zugsweiseeine Breitevon 12-15.min. ' .., ' ein Abgieichen des seitii^c^^ 

Die vbrliegende Erfiridung bezieht sich femer auf ein Ver- fprderlich is t Bei dieseni Verfahren arbeitet man vbrzugs:-: 

fahren zur Herstellung eiries Verbuhdsteiiries odereiner VeK weise hieht in eiri'uhd deirselbeh Form, sondem hach dein 

bundplatte. ^ Eretan*enlassen d^^^ 

Wie bereits-! eingangs envahnt, wird bei dem aus dei* ' 10 des Ha^^ 

DE 42 11 799 Al bekannten Verfahren Frisehbeton auf die . . in oder mit einer separaten Vbrrichtung. ' 
umgekehrt angeprdnete und auf ihrer Oberseite mit . dem Mit dem erfindurigsgernaBen Verfahren ist es spmit mog- 

Haftmortel yersehehe Natursteinplatte aufgebracht, urid . Uch, das Natursteineleirient sowohlm 

man lafit den Verbundstein ausharteh. Dern gegeniiber mit Altbetpn zu verbirideh. Werin 

zeichnet sich das erfinduhgsgemaBe Verfahren geinaB einer 15 wird, i?t der Vprteil yo^^^ Adhasionskraft des 

.ersten Variantedurchdie folgeridenSclmtteau^ Haftimttels {^^ 

der-ybrteU, dsiB jnan lia^^^ 

a) GieBen des Betonelemente^ tons nichtiinimttelW halb- . 

b) Einprageri der wannenterimgen Vertiefun^^^ die " fertigefi Verbund^^ , . - • ; 
Oberseite des rtoch Mschen fietonelernerites; 20 Die Erfihdung w^ nachfolgend atihahd eines Ausfuh- 
q) Einbringen eines Haftmittels in die ^yannenfprmige rungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung im einzel- 
Vertiefung des rioch frischen Betoneleinentes; . Mn erlautert, Es zeigeh: : " 

d) . Herstellen eines Niatursteinelemehtes mit vorste-. :.J*|gV 1 einen.Vertikalschnitt diarch das plattenfbrmige Na- 
hendem Abschnitt urid nach oben Versemern Randab- ^ . t 

schnitt auf seiner Unterseite; 25 .yig/2 einen Vertikalschnitt to 

e) Auflegen des Natursteinelementes aiif die Oberseite ment des Verbundsteines; und 

des mit Haftmittei verseheneri frischen Betcnelemen- Fig. 3 eineri Vertikalschnitt durch den Verbundstein im . 

tes; aufgebrachten Zustarid des Naturelerrieiites. 

f) Druckaufbringuhg auf das Natursteinelemerit unter Bei dem hier dargestellten Ausfuhrungsbeispiel besitzt 
Vibration zum seitlichen Herauspresseri des; Haftrnit; 30 der. Verbundstein ein oberes plattenforniiges Natursteinele- 
tels aus der wannenformigen Vertiefung; urid . . ment 1 aus Granil. Das platUnfonnige Naturste^ 1 

g) Aushaftenlassen des Verbundsteines ■ ; . weist auf seiner Unterseite eineii inittjeren Abschnitt 3 auf, . 

. der schrSg hiach unteri und innen verlaufehde Se^^ 

ErfindungsgemaB wird daher zuerst das Betpneiement 5 besitzt. AuBerhalb dieser Seitenflacheri .5 befindet sich 

hergestellt, auf das das Natursteinelement gesetzt wird. Da- 35 eiiie umlaufende. Ausnehmung 2 ;iri Form einer ;Stufe.: Der 

durch, daB das Haftmittei (Haftmortel) auf den noch fri- mittlere Vorstehende Abschriitt 3. ist .mit Eihtiefuhgen in 

schen Beton aufgebracht wird, wird die Adhasionskraft des . Form :Von Rillen 4 yerseh6h, die schrag nach ob^h und au^ : 

Mortels verstarkt. Der umlaufende Rand sprgt dafiir, daB das Ben verlauferi, d. h. unter dem gleichen Winkel geneigt sind 

Haftmittei beimAufbringen nichl seithch uber den Rand des Avie die Seitenflachen 5 cies riiittleren vprstehenden . Ab- 

Betonelenientes fiieBen kann. Beim Auflegen! des Natur- .40. schnittes 3. Bei dieseni Ausfiihrungsbeisp^^^ 

steinelementes sorgt die wannenforrnige Vertiefung fiir eine z\yei RiUen 4 vprgeseheii, die einer Seitenflache 5 zygeord- 

Zentrierung des Natursteinelementes . Dieses, wird linter net sirid, d. h/in der ander^ri Ha^ftedes?^^^^ 

Druck und Vibrationen in die wannenformige Vertiefiing ge- i befinden sich zwisi entgegengesetzt geneigtp RiUen (nicht 

preBt, so daB das Haftmittei seitlich aiis der wannenfprmi- :ge:^eigt), so daB irisgesamt acht Rillen vorg^sehen sind, die 

gen Vertiefung herausgepreBt wird. Der aus der wannenfor-. 45 sich schneiden. 

migen Vertiefung gepre.Bte Mortel yerbleibt iiberwiegend Das untere verstarkte Betonelement 6 ist auf seiner Ober- 

auf dein Randbereich, und nur wenig.Mortel gleitet auBen seite mit einer wannenformigen Vertiefung 7 versehen, die 

eritlang dem Betdnelement ab. Ein besonderes Abgleichen von einem umlaufenden Rand 9 begrenzt wird. Die R 

bzw. Abschabeh des herausgepreBten Mortels ist nicht erfor- che 8 der wannenformigen Vertiefung ist entsprechend der 

derlich. 50 Seitenflache 5 des mittleren Vorsprungs 3 des NatursteineleV 

Die ' vorstehend beschriebenen Verfahrensschritte a)-f) mehtes 1 geneigt ausgebildet und erstreckt sich ..aufwarts 

werden vorzugsweise in einer einzigen Form durchgefuhrt, nach auBeri: Die Breite des Randes 9 ist etwas geringer aus- 

beispielsweise einer ublichen Pfl asters tein form, wonach der gebildet als die Breite dei: Ausnehniung 2 des Natiirsteinele- 

Verbundstein aus der Form ausgestoBen wird. Hierdurch mentes, so daB das Natursteinelement mit seinein unteren 

laBt sich das Verfahren mit einfachen Mitteln verwirklichen. 55 mittleren Abschnitt 3 in die wannenforrnige Vertiefung 7 

Insbesondere wird zweckmaBigerweise der zum Einpra- eingreifen und diese im wesentlichen unter Zwischehschal- 

gen der wannenformigen Vertiefung in der Oberseite des tung einer Haftmittelschicht ausfuUen kann. 

noch frischen Betonelernerites verwendete Profilierungs- Des weiteren zeigt Fig. 2 vom Betonelement nach auBen 

stempel gleichzeitig zur Druckaufbringung auf das Natur^ vorstehende Abstandshalter 10 in. der Forrn von halbzylin- 

steinelement zum seitlichen Herau'spressen des Haftmittels 60 drischen Vprspriingen. 

aus der wannenformigen Vertiefung eingesetzt. Nach der , Fig. 3 zeigt den ferti gen. Verbundstein. Man erjcennl, daB. 

Beendiguhg der vorstehend aufgefuhrten Verfahrensschritte . zwischen dem. Natursteinelement 1 und dem Betonelement 

a)-f) wird der Verbundstein aus der Fonn atisgestoBen und . 6 eine Haftmittelschicht 11 aus eiriem geeigneten Haftmor- 

danach ausharten gelassen. " . tel ausgebildet ist. Diese Schicht ist im Bereich der wannen- 
.. Eine... Alternative, -des erfindungsgeinaBen... Verfahrens... 65, . fbrmi gen Verliefung..dicker al5.im .Bereich. des. R^^ 

weist die gleichen Verfahrensschritte wie das vorstehend be- der Schrage und betragl 3-4 mm, wiihrend sie im Randbe- 

schriebene Verfahi-eri auf, mit der Ausnahnie, daB nian nach reich riur 1-2 mm beiragt. Der Rand 9 ist 12-15 mm breit. 

dem GieBen des Betonelementes und dem Einpragen der Bei der Herstellung des Verbundsteines wird beim Naiur- 
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steinelement 1 die am Rand uinlauferide Ausnehmung 2 her- 
gestellt, beispielsweise durch Sagen. Des weiteren werden 
die geneigten Rillen 4 durch Sagen herges tell t. Das Beton- 
element 6 wird dufch Hnbringen eines for Pflastersteine ge- . 
eigneten Batons in eine entsprechende Form heigesteDt. In 5 
die Oberseite des hoch frischen Belons wird die wannenfor- 
mige Vertiefung 7 durch Einpressen eines Profilierungs- 
stempels in den Beton erzeugt. Nach deih'^uruckziehen des 
Profilierungsstempels wird eih ECC-Haiftmortel in die wan- 
nenfbrmige Vertiefung eingebracht. Der Kunstharzanteil am .10 
Haftmortel betragt vorzugsweise 20-30% vom Zementge- 
wicht des Haflmortels. Das GroBtkom des Haftmortels be- 
tragt < 1 mm. Dajiach wird das Natursteinelement auf das 
Betonelement gesetzt uhd mil Hilfe des Profilierungsstem- 
pels unter Rutteln gegen das Betonelement gepreBt. Dabei 15 
wird.solange geriittelt und gepreBt, bis keiri Haftm6rtel mehr 
.aus dem .seitlichen Spalt austritt: SchlieBlich wird der Ver- 
bundstein aus der Fbrm ausgestoBen, woiiach man ihn aiis- 
liarten laBt! ". \ ' . ' . 

Das vors.tehend beschiiebene Verfahren hat den Vorteil, 20 . 
daB.es maschinell in herkommlichen Pflastersteinmaschineh 
durchgefiihrt werdeq kahn, wobei vorzugsweise mit GrqB- 
formen gearbeitet wird, mit denen mehrere Steine.gleichzei- . 
tig Hefgestellt >yerden k6nnen, beispielsweise 10-15. Dabei 
lassen sich Taktzeiten < 1 min. erzielen. 25 

Wenn im vorstehenden Abschnitt des plattenformigen . 
Natursteinelementes Rillen, beispielsweise in Langs- und 
Querrichtung, vorgesehen sind, so besitzen diese eine Hphe, . 
die nicht groBer ist als die der Rahdausnehmung des Natur- 
steinelementes, damit die Rillen von auBen nicht sichtbar 30 
sind. ' . . 

Patentahspriiche ■ 

* 1 . Verbuhdstein oder Verbundplatte als Belag fiir Geh- 35 
wege u. dgl. mit einem oberen plattenformigen Natur- 
steinelement mit geringer Saugfahigkeit^ ihsbesohdere 
Granit, und dnem uber ein Haftrnittel damit verbunde- 
nen untereri verstarkenden Betonelement, dadiirch ge- ' 
kennzeichiiet, daB das Betonelement (6) auf iseiner 40. 
Oberseite eine eine Bodenflache und Seitenflachen auf- 
weisende w^nneriformige Vertiefung (7)^1^ 
dem Rand (9) aufweist und daB das plattenformige Na- 
tursteinelement (1) auf seiner Unterseite einen mittle- 
. ren yorstehenden Abschnitt (3) besitzt, der in die wan- 45 . ' 
nenformige Vertiefung (7) greift und diese im wesentli- 
chen ausfiiilt, wobei ein umlaufender, du^-ch einbh Verr 
satz im Randbereich gebildeler Randabschni tt des Na- 
tursteinelementes (1) auf dem unilaufenden Rand (9) 
des fietonelementes (6) aufliegt, die Seitenflachen (8) 50 
■■• der wanrienfonnigen Vertiefung (7) und des mittleren 
vorstehenden Abschni'tts (3) aufwarts und nach aiiBeh 
gerieigt sind und die wannenformige Vertiefung (7) 
eine groBere Hohe als der mittlere vorstehende Ab- 
schnitt (3) besitzt. 55 

2. Verbundstein oder Verbundplatte nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB der mittlere vorstehende 
Abschnitt (3) mindestens eine Vertiefung aufweist! 

3. Verbundstein oder Verbundplatte nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB der mittlere vorstehende 60 
Abschnitt (3) eine Vielzahl Von schrag aufwarts ge- 
neigten Rillen (4) aufweist, wobei die Schrage der zu 
den jeweiligen Seitenflachen (5) des.vorstehenden Ab- 
schhitts (3) benachbarten Rillen (4) jeweils gleichsin- 

nig-zu der derSeitehflachen (5) verlauft.' . - - 65 

.4. Verbundstein oder Verbundplatte- nach einem der 
vorangehenden Anspriiche; dadurch gekennzeichnet, 
daB die Haftmiitelschicht (il) innerhalb der wannen- • 



fbmiigen Vertiefung (7) 2^ rhal so dick ist wie die 
(12) auf dem Rand (9). ' > - :^ ./ . ■. 

.5. Verbundstein oder yerbundplatte nach einem. der 
vorangehenden Ansprfiche,. dadurch gekennzeicKnet 

. "daB die Breite des Randes ;(9) 12-15 min betragt. 
6: Yerf alif en zur Hersteillung des ■■ Verbunds teines od^r 
der Verbundplatte njach einem der vorangehenden An- 

' spriiche, gekennzeichnet durch die folgendien Schritte: 
aj GieBlen des Betonelemerites; 

b) Einpragen; der Wannenformigen Vettiefung. in 
die Oberseite des noch frischen B etonel^meiites; 

c) Eiribringen eines Haf tmiittels in die wannenfor- 
mige yertiefung des rioch frischen Betorielemeh- 
tes; ■ ' ^ V 

d) : HeristeUen eines Natursteinelementes mit vbr-. 
stehehdeni Absc 

Randabschhitt duf sein^ , • 

. ; e) Aijiflegen - ; dieis ; l^tifrsteliiieiem auf = die 

Oberseite -djBs m^ yerseherien frisqhen 

B e tGjieiSnien tes ^ 

f) prudkaufbpngt^^^^ das Natursteinelement 
unter Vibrationserzeu 

pressen des Haftmittels aus dei* wannenformi^ ^ 

\fertiefuhg;;und . . V : 

g) Aushartenlassen des Verbundsteins. 

7 . Verfahren nach , AiiSpruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Schritte a)-f) in eirier .einzigen Form 
durchgefuhrt >yerden, wonach der Verbundstein aus der 
Form ausgestoBen wM^ .. 

8. Verfahren zur Hersteljung de^ VerbundsMns oder 
der Vefbundplat^^^ eiriem der Anspriiche 1 bis 5';- : 
gekehriz^ichnet durch d^ . ' - 

a) GieBen des Betohelementes; ; ; :^ ^^^^ ^. \. 

b) Einpragen der wannenformigen Vertiefung in 
die Oberseite des nOch frischen Betonelementes; 

c) Erstarrenlassen des Betonelemehtes; 

. d) Einbringeii eiri^^ Haftmittels in die wannen-^ 
foimige Yertief^^ / ' . ' 

: e) ■ Her^tellen "eines Naturstelnelemerites mit vbr-. 
stehendem Abschnitt u oben versetztem 

. ■ ^Randabschni tt auf seiner Unterseite; 

f) Aiifle^eri des Natursteinelementes auf die 
Oberseite des mit Haf tmittel verseherien aus>»'*r 
harteten3etonelementes; . ( ^ 

g) ;Druckaufbringung aiif das^^ 

uhtei^ Vibratiphserzteugung ziim seitlicheh Heriaus- 
pressen des Haftiriitteis .aus der warihenf ormigeh 
Vertiefung; . " .. . • . ' 

h) Aus hartenlassieh des Haftmittels. 

9.. Veifahren nach einem der Anspruche 6 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Haftmittel ein ECC- 
Haftmortel mit einem GroBtkorn < 1 mm verwendet 
vwird; - . • • 
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